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(57) Abstract: The invention relates to an aqueous pigment paste devoid of binding agents and friction resins and containing the 
following components in mass % with respect to a total mass: (A) 15-40 mass % of at least one metallic pigment, in particular an 
aluminium pigment; (B) 0.45-0.75 mass % of at least one thickener exhibiting an non-associative action and containing at least one 
copolymer methacrylate based on alkyl (meth) acrylate Q-Q and (meth) acrylic acid; (C) 0.1-0.4 mass % of at least one organic 
amine; (D) 0.5-8.0 mass % of at least one non-ionic surface active agent, and at least 50 mass % of water. The use of the inventive 
pigment paste for producing substances for an aqueous coating and the method for production thereof are also disclosed. 
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(57) Zusammenfassung: Von Bindemitteln und Reibharzen freie, wassrige Pigmentpaste, enthaltend, bezogen auf ihre Gesamt- 
menge, (A) 15 bis 40 Gew.-% mindestens eines Metall- insbesondere Aluminium-Pigments, (B) 0,45 bis 0,75 Gew.-% mindestens ei- 
nes nichtassoziativ wirkenden Verdickers aus mindestens einem Methacrylatcopolymerisat auf Basis von (Ci-C6)-Alkyl(meth)acrylat 
und (Meth)acrylsaure, (C) 0,1 bis 0,4 Gew.-% mindestens eines organischen Amins, (D) 0,5 bis 8 Gew.-% mindestens eines nich- 
tionischen Tensids und (E) mindestens 50 Gew.-% Wasser; ihre Verwendung zur Herstellung wassriger Beschichtungsstoffe und 
Verfahren zur Herstellung. 
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Metallpigmente enthaltende, wassrige Pigmentpasten und ihre Ver- 
wendung zur Herstellung von effektgebenden wassrigen Beschich- 
tungsstoffen 

5 Die vorliegende Erfmdung betrifft neue Metall-, insbesondere Aluminium- 
Pigmente enthaltende, von Bindemitteln und Reibharzen freie, wassrige 
Pigmentpasten. AuBerdem betrifft die vorliegende Erfindung die Verwen- 
dung der neuen, Metallpigmente enthaltenden, von Bindemitteln und 
Reibharzen freien, wSssrigen Pigmentpasten fur die Herstellung von ef- 
10 fektgebenden wassrigen Beschichtungsstoffen. AuBerdem betrifft die vor- 
liegende Erfindung ein neues Verfahren zur Herstellung von effektgeben- 
den wassrigen Beschichtungsstoffen. 

Die Verwendung von Metall- oder Aluminiumeffektpigmenten in Wasser- 
15 basislacken an sich ist seit langem bekannt. 

Wegen ihrer vergleichsweise groBen Empfindlichkeit gegen mechanische 
Einwirkung bereiten Metall- insbesondere Aluminium-Pigmente allerdings 
Probleme bei der Einarbeitung in wassrige Beschichtungsstoffe, insbe- 
20 sondere Wasserbasislacke. 

Die Metallpigmente werden ublicherweise in organischen Losemitteln mit 
oder ohne Bindemittel angeteigt oder angerteben. 

25 Nachteilig ist auch, dass die betreffenden Pigmentpasten nur eine sehr 
begrenzte Lagerfahigkeit von maximal wenigen Tagen haben. Danach 
kommt es zum Absetzen und zur Bildung von Stippen und Koagulaten, 
was die Qualitat der farb- und/oder effektgebenden Mehrschichtlackierun- 
gen u.a. durch Wolkenbildung verringert. Auch fur die graBtechnische 

30 Lackierung in der Linie beim Automobilhersteller ist die mangelhafte La- 
gerfahigkeit ein groBes Problem. So konnen die Pigmentpasten nicht auf 
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Vorrat in grolieren Mengen produziert werden, was aber aus wirtschaftli- 
chen Griinden wunschenswert ware. Auch die Transportfahigkeit der Pig- 
mentpasten lasst stark zu wunschen ubrig. Dadurch entfallt die Moglich- 
keit, die Pigmentpasten an einem Produktionsstandort mit optimalen Pro 
5 duktions-Bedingungen herzustellen und zu den Kunden zu transportieren. 
Aufterdem mtissen die Pigmentpasten fur das Nachtonen von Wasserba- 
sislacken jedesmal neu hergestellt werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine neue Metall-, insbesonde- 
10 re Aluminium-Pigmente enthaltende, wassrige Pigmentpaste bereitzustel- 
len, die die Nachteile des Standes der Technik nicht mehr langer aufweist, 
sondem die bei einem moglichst geringen Gehalt an organischen Losemit- 
teln, Additiven und polymeren Bindemitteln stabil, lagerfahig, transportfa- 
hig und ohne Beschadigung der Metallpigmente in einfacher Weise her- 
15 stellbar ist. Vorzugsweise soli die neue, Metallpigmente enthaltende, 
wassrige Pigmentpaste bis zu 3 Monate ohne Absetzen und ohne Bildung 
von Stippen und Koagulaten lagerfahig sein. 

Die neue, Metallpigmente enthaltende, wassrige Pigmentpaste soil an ei- 
20 nem Produktionsstandort, der optimale Bedingungen bietet, hergestellt 
und zu den Kunden, insbesondere zu den Automobilherstellern, transpor- 
tiert werden konnen. In dieser Weise soli der Aufwand fur die Lagerhal- 
tung signrfikant verringert werden. Aulierdem soil die neue, Metallpigmen- 
te enthaltende, wassrige Pigmentpaste in den Ringleitungen der Lackier- 
25 anlagen problemlos geschert werden konnen, ohne dass sie geschadigt 
wird. 

Die neue, Metallpigmente enthaltende, wSssrige Pigmentpaste soil die 
Herstellung lagerfahiger, transportierbarer, farbtonstabiler, effektstabiler 
30 und leicht applizierbarer, wassriger Beschichtungsstoffe, insbesondere 
Wasserbasislacke, ermoglichen, die hervorragende farb- und/oder effekt- 
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gebende Mehrschicht-Lackierungen von Automobilqualitat (vgl. hierzu 
auch das europaische Patent EP 0 352 298 B 1, Seite 15, Zeile 42, bis 
Seite 17, Zeile 40) liefern. 

5 DemgemaU wurde die neue, Metallpigmente enthaltende, von Bindemit- 
teln und Reibharzen freie, wassrige Pigmentpaste gefunden, die, bezogen 
auf ihre Gesamtmenge, 

(A) 15 bis 40 Gew.-% mindestens eines Metallpigments, 

10 

(B) 0,45 bis 0,75 Gew.-% mindestens eines nichtassoziativ wirkenden 
Verdickers aus mindestens einem Methacrylatcopolymerisat auf 
Basis von (Ci-C 6 )-Alkyl(meth)acrylat und (Meth)acrylsaure, 

15 (C) 0,1 bis 0,4 Gew.-% mindestens eines organischen Amins, 

(D) 0,5 bis 8 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Tensids und 

(E) mindestens 50 Gew.-% Wasser 

20 

enthalt und im Folgenden als »erfindungsgemafJe Pigmentpaste« be- 
zeichnet wird. 

Die erfindungsgemaiie Pigmentpaste kann daruber hinaus alle Oblicher- 
25 weise in Pigmentpasten und/oder Beschichtungsstoffen verwendeten wei- 
teren Bestandteile und Additive enthalten. 
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Aulierdem wurde die. neue Verwendung der erfindungsgemaBen Pig- 
mentpaste zur Herstellung von effektgebenden, insbesondere farb- und 
30 effektgebenden, wassrigen Beschichtungsstoffen gefunden, die im Fol- 
genden als »erfindungsgemaBe Verwendung« bezeichnet wird. 
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Nicht zuletzt wurde das neue Verfahren zur Herstellung eines effektge- 
benden oder eines farb- und effektgebenden, wassrigen Beschichtungs- 
stoffs gefunden, bei dem man mindestens eine Pigmentpaste mit minde- 

5 stens einem wassrigen Mischlack, enthaltend mindestens ein wasserlosii- 
ches und/oder -dispergierbares Bindemittel, vermischt und die resultieren- 
de Mischung homogenisiert, wobei man mindestens eine erfindungsge- 
mafte Pigmentpaste mit dem Mischlack in einer Menge vermischt, dass 
der resultierende effektgebende oder farb- und effektgebende, wassrige 

10 Beschichtungsstoff, bezogen auf seine Gesamtmenge, 

0,1 bis 6 Gew.-% mindestens eines Metallpigments (A), 

0,05 bis 2 Gew.-% mindestens eines nichtassoziativ wirkenden 
15 Verdickers (B) aus mindestens einem Methacrylatcopolymerisat auf 

Basis von (Ci-C 6 )-Alkyl(meth)acrylat und (Meth)acrylsaure und 

0,02 bis 2,4 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Tensids (D) 

20 enthalt. 

Im folgenden wird das neue Verfahren zur Herstellung eines effektgeben- 
den Beschichtungsstoffs als »erfindungsgemafies Verfahren« bezeichnet. 

25 Im Hinblick auf den Stand der Technik war es uberraschend und fur den 
Fachmann nicht vorhersehbar, dass die Aufgabe, die der vorliegenden 
Erfindung zugrunde lag, mit Hilfe der erfindungsgemalien Pigmentpaste 
gelost werden konnte, ohne dass dabei die eingangs geschilderten 
Nachteile des Standes der Technik auftraten. 

30 
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Die erfindungsgemaiie Pigmentpaste war ohne Beschadigung der 
Metallpigmente in einfacher Weise herstellbar. Dabei war sie im 
wesentlichen Oder v6llig frei von organischen Losemitteln, Bindemit- 
teln und Reibharzen. Auch mussten nur vergleichsweise geringe 
5 Mengen an Additiven zugesetzt werden. Dennoch war die erfin- 

dungsgemafte Pigmentpaste uberraschenderweise stabil, transport- 
fahig und lagerfahig. Besonders Uberraschend war, dass die erfin- 
dungsgemalie Pigmentpaste bis zu 3 Monate ohne Absetzen und 
ohne Bildung von Stippen und Koagulaten lagerfahig war. 

10 

Die erfindungsgemafce Pigmentpaste konnte an einem Produktionsstand- 
ort, der optimale Bedingungen bot, hergestellt und zu den Kunden, insbe- 
sondere zu den Automobilhersteliern, transportiert werden. In dieser Wei- 
se konnte der Aufwand fur die Lagerhaltung beim Kunden signifikant ver- 
15 ringert werden. Aulierdem konnte die erfindungsgemaRe Pigmentpaste in 
den Ringleitungen der Lackieranlagen problemlos geschert werden, ohne 
dass sie geschadigt wurde. 

Oberraschenderweise lieferte die erfindungsgemaiie Pigmentpaste lager- 
20 fahige, transportfahige, farbtonstabile, effektstabile und leicht applizierba- 
re, wassrige Beschichtungsstoffe, insbesondere Wasserbasislacke. 

Die Wasserbasislacke ermoglichten die Herstellung hervorragender ef- 
fektgebender oder farb- und effektgebender Mehrschichtlackierungen von 
25 Automobilqualitat. Gemad dem europaischen Patent EP 0 352 298 B 1, 
Seite 15, Zeile 42, bis Seite 17, Zeile 14, bedeutet dies, dass die betref- 
fenden Mehrschichtlackierungen 

(1) einen hohen Glanz, 
30 (2) eine hohe Abbildungsunterscheidbarkeit, 

(3) ein hohes und gleichmaliiges Deckvermogen, 
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(4) eine einheitliche Trockenschichtdicke, 

(5) eine hone Benzinbestandigkeit, 

(6) eine hone Losemittelbestandigkeit, 

(7) eine hohe Saurebestandigkeit, 
5 (8) eine hohe Harte, 

(9) eine hohe Abriebfestigkeit, 

(10) eine hohe Kratzfestigkeit, 

(1 1 ) eine hohe Schlagfestigkeit, 

(12) eine hohe Zwischenschichthaftung und Haftung auf dem Substrat und 
10 (13) eine hohe Witterungsstabilitat und UV-Bestandigkeit 

aufwiesen. 

Die erfindungsgemalJe Pigmentpaste ist von Bindemitteln und Reibharzen 
15 frei. Zu dem Begriff »Bindemittel« wird auf R6mpp Lexikon Lacke und 
Druckfarben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, »Bindemit- 
tel«, Seiten 73 und 74, verwiesen. Reibharze dienen dem Anreiben von 
Pigmenten, »Anreiben«, Seite 34) zur Herstellung von Pigmentpasten 
Oder Pigmentpraparationen (vgl. Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, 
20 Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, »Pigmentpraparatio- 
nen«, Seite 452). Sie sind Bindemittel, die eine besonders hohe Fahigkeit 
zur Dispergierung von Pigmenten aufweisen. 

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung bedeutet »von Bindemitteln und 
25 Reibharzen frei«, dass die erfindungsgemaBe Pigmentpaste keine Binde- 
mittel und keine Reibharze enthalt Oder nur so geringe Mengen hiervon, 
dass die anwendungstechnischen Eigenschaften der erfindungsgemaften 
Pigmentpaste hierdurch nicht gepragt, insbesondere nicht nachteilig be- 
einflusst werden. 



30 
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Vorzugsweise ist die erfindungsgemalJe Pigmentpaste auch frei von orga- 
nischen Losemitteln. Dies bedeutet, dass die erfindungsgemSlie Pigment- 
paste nur so geringe Mengen an organischen Losemitteln enthaJt, dass 
die anwendungstechnischen Eigenschaften der erfindungsgemalien Pig- 
5 mentpaste hierdurch nicht gepragt, insbesondere nicht nachteilig beein- 
flusst werden. Vorzugsweise liegt der Gehalt an organischen Losemitteln, 
bezogen auf die erfindungsgemaRen Pigmentpaste, unter 10, bevorzugt 
unter 5 und besonders bevorzugt unter 1 Gew.-% und insbesondere un- 
terhalb der Nachweisgrenze der organischen Losemittel. 

10 

Die erfindungsgemaRe Pigmentpaste enthalt mindestens ein Metallpig- 
ment (A) und vorzugsweise mindestens zwei, bevorzugt mindestens drei 
und insbesondere zwei Metallpigmente (A). Unter Metallpigmenten ver- 
steht man feinteilige, meist blattchenformige metallische Pigmente, die als 

15 Pulver Oder Pigmentpasten in den Handel kommen. Man unterscheidet 
zwischen Metalletfektpigmenten und solchen Metalleffektpigmenten, die 
funktionelle Aufgaben erfOllen, z. B. im Korrosionsschutz, als leitfahige 
Pigmente Oder zum Schutz gegen elektromagnetische Strahlung (EMl- 
Shielding), s. Tabelle. Neben den blattchenformigen Metalleffektpigmen- 

20 ten (Flakes) gibt es Staube mit kugelfSrmigen Partikeln (Zink-Staub, Blei- 
Staub) und das dendritische Kupfer-Pulver (vgl. Rompp Lexikon Lacke 
und Druckfarben, Georg Thieme Veriag, Stuttgart, New York. 1998, S. 381 
„Metallpigmente"). 



Ubersicht uber Metallpigmente 


Metalleffektpigmente 


Funktionelle Pigmente 


Aluminium-Pigmente 


Blei-Staub 


Goldbronzen 


Zink-Staub 




Kupfer-Pulver 




Zink-Pigmente 




Leitfahige Pigmente 
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Die Metallpigmente (A) sind in der erfindungsgemalien Pigmentpaste, be- 
zogen auf ihre Gesamtmenge, in einer Menge von 15 bis 40 und insbe- 
5 sondere 22 Gew.-% enthalten. Dabei handelt es sich vorteilhafterweise 
urn Aluminiumpigmente. 

Unter Aluminiurn-Pigmenten (Aluminiumbronze, Silberbronze) werden 
blattchenformige Metalleffekt-Pigmente, die aus Huttenaluminium der 

10 Mindestreinheit 99,5% (DIN EN 573-3; 1994-12) bzw. Reinaluminium der 
Mindestreinheit 99,95% nach dem Hall- Bzw. Hametag-Verfahren herge- 
stellt werden, verstanden. Aluminium-Pigmente dienen der Effektgebung 
(Metalleffekt) z. B. in Automobildecklacken, Hammerschlag-, Chromeffekt- 
u.a. Effektlacken sowie in Druckfarben. Sie werden aber auch als funktio- 

15 nelle Pigmente in Korrosionsschutz-Beschichtungen (Barrierewirkung), 
Reflexionslacken u.a. Spezialgebieten eingesetzt. Eine relativ neue Ent- 
wicklung sind Effektpigmente, bei denen das Aluminium-Blattchen mit ei- 
ner dunnen Schicht Eisenoxid uberzogen ist (Eisenoxid-Aluminium- 
Pigmente). Durch Interferenz an dieser Schicht tritt neben dem Metallef- 

20 fekt ein Farbeffekt auf (vgl. Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg 
Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 1998, S. 24 „Aluminium-Pigmente). 

Dartiber hinaus kann die erfindungsgemalie Pigmentpaste noch minde- 
stens ein von den Metallpigmenten (A) unterschiedliches Pigment enthal- 

25 ten, das vorzugsweise aus der Gruppe, bestehend aus organischen und 
anorganischen, farbgebenden, optisch effektgebenden, elektrisch leitfahi- 
gen, magnetischen, magnetisch abschirmenden, fluoreszierenden, phos- 
phoreszierenden, korrosionshemmenden und fullenden Pigmenten, Pig- 
menten, die mindestens zwei dieser Eigenschaften aufweisen, und Nano- 

30 partikeln ausgewahlt wird, sofem ein solches zusStzliches Pigment nicht 
die anwendungstechnischen Eigenschaften der erfindungsgemafien Pig- 
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mentpaste nachteilig beeinflusst. Vorzugsweise enthalt die erfindungsge- 
malie Pigmentpaste kein weiteres Pigment. 

Die erfindungsgemalJe Pigmentpaste enthalt, bezogen auf ihre Gesamt- 

5 menge, 0,45 bis 0,75, insbesondere 0,5 bis 0,7 Gew.-%, mindestens ei- 
nes, insbesondere eines, nichtassoziativ wirkenden Verdickers aus min- 
destens einem Methacrylatcopolymerisat auf Basis von (Ci-C 6 )- 
Alkyl(meth)-Acrylat und (Meth)acrylsaure, insbesondere Methacrylsaure. 
Vorzugsweise enthalt der Verdicker (B) mindestens zwei unterschiedliche 

10 (Ci-C 6 )-Alkyl(meth)acrylatmonomere einpolymerisiert. Bevorzugt enthalt 
er, bezogen auf seine Gesamtmenge, 40 bis 60 Gew:-% Methacrylsaure 
einpolymerisiert. Vorzugsweise wird der Verdicker (B) in der Form einer 
wassrige Dispersion eingesetzt. Besonders bevorzugt werden die Disper- 
sionen der Verdicker (B) verwendet, wie sie beispielsweise in den deut- 

15 schen Patentanmeldungen DE 196 52 842 A 1, Spalte 3, Zeile 42, bis 
Spalte 4, Zeile 4, Oder DE 197 41 554 A 1 , Spalte 2, Zeile 54, bis Spalte 3, 
Zeile 15, beschrieben werden. Ganz besonders bevorzugt wird eine wass- 
rige Dispersion des Verdickers (B) verwendet, die unter der Marke Visca- 
lex ® HV 30 von der Firma Allied vertrieben wird und einen Gehalt an Ver- 

20 dicker (B) von 30 Gew.-% hat. 



Die erfindungsgemafte Pigmentpaste enthalt, bezogen auf ihre Gesamt- 
menge, 0,1 bis 0,4, insbesondere 0,2 bis 0,3 Gew.-%, mindestens eines. 
insbesondere eines organischen Amins (C). Vorzugsweise wird das Amin 
25 (C) aus der Gruppe der tertiaren Amine, vorzugsweise der tertiaren Alky- 
lamine und insbesondere der tertiaren Hydroxyalkylamine ausgewahlt. 
Beispiele geeigneter tertiarer Hydroxyalkylamine sind Triethanolamin, Me- 
thyldiethanolamin und Dimethylethanolamin, insbesondere Dimethyletha- 
nolamin. 
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Die erfindungsgemaiie Pigmentpaste enthalt desweiteren, bezogen auf 
ihre Gesamtmenge, 0,5 bis 8, insbesondere 0,61 Gew.-% mindestens ei- 
nes nichtionischen Tensids. ErfindungsgemalJ kommen als nichtionische 
Tenside Oder Niotenside (vgl. Rompp Lexikon Lacke und Druckfarben, 

5 Georg Thieme Veriag, 1998, Seite 410, »Niotenside«) Tenside in Betracht, 
deren Hydrophilie durch Polyetherketten, Hydroxylgruppen, Carbonsau- 
reamidgruppen, Urethangruppen und/oder Estergruppen, eingestellt wird. 
Niotenside sind handelsObliche Produkte und werden beispielsweise unter 
der Marke Tegodispers ® 740 von der Firma Tego, unter der Marke Hy- 

10 dropalat ® 3037 von der Firma Cognis Oder unter der Marke Setalux ® 
6802 AQ 4 von der Firma Akzo vertrieben. Vorzugsweise werden Tego- 
dispers ® 740 und Hydropalat ® 3037 eingesetzt. Hydropalat ® 3037 ist 
ein siloconfreies oberflachenaktives Verlaufsadditiv fOr wassrige Systeme 
mit einer Hydroxylzahl von 73 bis 83 mg KOH/g und einer Verseifungszahl 

15 (DGF C-V 3) 56 bis 62. Tegodispers ® 740 ist ein nichtionisches, modifi- 
ziertes Fettsaurederivat, das aromaten-, amin- und nonylphenolethoxylat- 
frei ist. Besonders geeignet ist Surfynol. 

Die erfindungsgemaiie Pigmentpaste enthalt nicht zuletzt, bezogen auf 
20 ihre Gesamtmenge, mindestens 50 bevorzugt mindestens 52, insbesonde- 
re bevorzugt 54 Gew.-% Wasser. 

Dariiber hinaus kann die erfindungsgemaiie Pigmentpaste noch Obliche 
und bekannte Zusatzstoffe, wie lackubliche Additive, enthalten. Es ist in- 
25 des ein besonderer Vorteil der erfindungsgemalien Pigmentpaste, dass 
sie keine weiteren Zusatzstoffe enthalten muss, urn die erfindungsgema- 
ften Vorteiie zu erzielen. 

Die Herstellung der erfindungsgemalien Pigmentpaste erfordert keine me- 
30 thodischen Besonderheiten, sondem erfolgt nach den ublichen und be- 
kannten Methoden der Herstellung von Pigmentpasten oder Pigmentzube- 
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reitungen durch Vermischen der vorstehend beschriebenen Bestandteile 
in geeigneten Mischaggregaten wie Ruhrkessel, Dissolver, Ultraturrax, In- 
line-Dissolver. RCihrwerksmuhlen, Perimuhlen oder Extruder. Dabei kann 
der Fachmann anhand seines allgemeinen Fachwissens die Verfahren 
5 und Vorrichtungen so auswahien, dass die jeweils zu dispergierenden Me- 
tallpigmente (A) nicht geschadigt werden. 

ErfindungsgemaB wird die erfindungsgemafce Pigmentpaste fur die Her- 
stellung effektgebender oder farb- und effektgebender, wassriger Be- 
10 schichtungsstoffe, insbesondere Wasserbasislacke, verwendet. 

Hierzu wird die erfindungsgemafie Pigmentpaste mit mindestens einem 
wassrigen Mischlack vermischt, wonach die resultierende Mischung ho- 
mogenisiert wird. Vorzugsweise werden hierfOr die vorstehend beschrie- 
15 benen Verfahren und Vorrichtungen verwendet. 

Der Mischlack enthalt mindestens ein wasseriosliches und/oder - 
dispergierbares Bindemittel. Vorzugsweise wird das Bindemittel aus der 
Gruppe, bestehend aus statistisch, alterhierend und blockartig aufgebau- 

20 ten, linearen, verzweigten und kammartig aufgebauten (Co)Polymerisaten 
von ethylenisch ungesattigten Monomeren oder Polyadditionsharzen 
und/oder Polykondensationsharzen, ausgewahlt. Zu diesen Begriffen wird 
auf R6mpp Lexikon Lacke und Druckfarben, Georg Thieme Vertag, Stutt- 
gart, New York, 1998, Seite 457, »Polyaddition« und »Polyadditionsharze 

25 (Polyaddukte)«, sowie Seiten 463 und 464, »Polykondensate«, »Polykon- 
densation« und »Pblykondensationsharze«, sowie Seiten 73 und 74, 
»Bindemittel«, verwiesen. 

Vorzugsweise werden die (Co)Polymerisate von ethyienisch ungesattigten 
30 Monomeren aus der Gruppe, bestehend aus 
(Meth)Acrylat(co)po!ymerisaten und partiell verseiften Polyvinylestem, ins- 
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besondere (Meth)Acrylatcopolymerisaten, und die Polyadditionsharze 
und/oder Polykondensationsharze aus der Gruppe, bestehend aus Poly- 
estem, Alkyden, Polyurethanen, Polylactonen, Polyparbonaten, Polye- 
thern, Epoxidharz-Amin-Addukten, Polyharnstoffen, Polyamiden, Polyimi- 
5 den, Polyester-Polyurethanen, Polyether-Polyurethanen oder Polyester- 
Polyether-Polyurethanen, insbesondere Polyester-Polyurethanen, ausge- 
wahlt. 

Ganz besonders bevorzugt werden die Bindemittel verwendet, wie sie in 
10 ublichen und bekannten Wasserbasislacken eingesetzt werden. Bindemit- 
tel dieser Art werden beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung 
DE 196 52 842 A 1, Spalte 2, Zeile 53, bis Spalte 3, Zeile 46, und in der 
deutschen Patentanmeldung DE 199 14 896 A 1, Spalte 5, Zeile 34, bis 
Spalte 11, Zeile 5, beschrieben. 

15 

Die Bindemittel werden in den fOr Wasserbasislacke ublichen und bekann- 
ten Mengen im Mischlack eingesetzt. 

Dartiber hinaus kann der Mischlack noch ubliche und bekannte Vernet- 
20 zungsmittel, und Additive in den ublichen und bekannten Mengen enthal- 
ten, wie sie beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung DE 199 14 
896 A 1, Spalte 11, Zeile 6, bis Spalte 16, Zeile 16, beschrieben werden. 

Wesentlich ist, dass die erfindungsgemaiSe Pigmentpaste bei dem erfin- 
25 dungsgemaBen Verfahren in einer Menge eingesetzt wird, dass der resul- 
tierende effektgebende oder farb- und effektgebende, wassrige Beschich- 
tungsstoff, bezogen auf seine Gesamtmenge 

0,1 bis 6 Gew.-% mindestens eines der Metallpigmente (A), 



30 
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0,05 bis 2 Gew.-% mindestens einen der nichtassoziatiy wirkenden 
Verdicker (B) aus mindestens einem Methacrylatcopolymerisat auf 
Basis von (Ci-C 6 )-Alkyl(meth)acrylat und (Meth)acrylsaure und 



0,02 bis 2,4 Gew.-% mindestens eines der nichtionischen Tenside 
(D) 



enthalt 



10 Die resultierenden wassrigen Beschichtungsstoffe, insbesondere die 
Wasserbasislacke, konnen physikalisch, thermisch selbst- und/oder 
fremdvernetzend, mit aktinischer Strahlung oder thermisch und mit aktini- 
scher Strahlung hartbar sein. Unter aktinischer Strahlung ist nahes Infrarot 
(NIR), sichtbares Licht, UV-Strahlung oder Rontgenstrahlung, insbesonde- 

15 re UV-Strahlung, sowie Korpuskularstrahlung, wie Elektronenstrahlung, zu 
verstehen. Die gemeinsame thermische Hartung und Hartung mit aktini- 
scher Strahlung wird von der Fachwelt auch als Dual-Cure bezeichnet. 

Vorzugsweise werden die Wasserbasislacke fur die Herstellung von ef- 
20 fektgebenden oder farb- und effektgebende Mehrschichtlackierungen auf 
grundierten und ungrundierten Substraten eingesetzt 

Als Substrate kommen alle zu lackierenden Oberflachen, die durch eine 
Hartung der hierauf befindlichen Lackierungen unter Anwendung von Hit- 

25 ze oder Hitze und aktinischer Strahlung nicht geschadigt werden, in Be- 
tracht. Geeignete Substrate bestehen beispielsweise aus Metallen, Kunst- 
stoffen, Holz, Keramik, Stein, Textil, Faserverbunden, Leder, Glas, Glasfa- 
sern, Glas- und Steinwolle, mineral- und harzgebundenen Baustoffen, wie 
Gips- und Zementplatten oder Dachziegel, sowie Verbunden dieser Mate- 

30 rialien. Die Oberflachen dieser Materialien konnen bereits vorlackiert oder 
vorbeschichtet sein. 
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Demgemali sind die Wasserbasislacke fur das Lackieren von Kraftfahr- 
zeugkarosserien und Teilen hiervon, Kraftfahrzeugen im Innen- und Au- 
fienbereich, Bauwerken im Innen- und AuBenbereich, Turen, Fenstem 
5 und Mdbeln sowie im Rahmen der industriellen Lackierung fur das Lackie- 
ren von Kunststoffteilen, insbesondere transparenten Kunststoffteilen, 
Kleinteilen, Coils, Container, Emballagen, elektrotechnischen Bauteilen 
und weilier Ware sowie fur das Beschichten von Hohlglasartikeln beson- 
ders gut geeignet. 

10 

Ganz besonders gut geeignet sind die Wasserbasislacke fur die Original- 
lackierung (OEM) und Reparaturlackierung von Kraftfahrzeugen, insbe- 
sondere von PKW. 

15 Im Falle elektrisch leitfahiger Substrate kdnnen Grundierungen verwendet 
werden, die in ublicher und bekannter Weise aus Elektrotauchlacken 
(ETL) hergestellt werden. Hierfur kommen sowohl anodische (ATL) als 
auch kathodische (KTL) Elektrotauchlacke, insbesondere aber KTL, in Be- 
tracht. 

20 

Mit der erfindungsgemalien Beschichtung konnen auch grundierte Oder 
nicht grundierte Kunststoffe wie z. B. ABS, AMMA, ASA, CA, CAB, EP, 
UF, CF, MF, MPF, PF, PAN, PA, PE, HDPE, LDPE, LLDPE. UHMWPE, 
PET, PMMA, PP, PS, SB, PUR, PVC, RF, SAN, PBT, PPE, POM, PUR- 
25 RIM, SMC, BMC, PP-EPDM und UP (Kurzbezeichnungen nach DIN 
7728T1) sowie deren Polymerblends Oder die mit diesen Kunststoffen 
hergestellten faserverstarkten Kompositmaterialien lackiert werden. 



Im Falle von nicht funktionalisierten und/oder unpolaren Substratoberfla- 
30 chen kdnnen diese vor der Beschichtung in bekannter Weise einer Vorbe- 
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handlung, wie mit einem Plasma oder mit Beflammen, unterzogen oder 
mit einer Hydrogrundierung versehen werden. 

Die Mehrschichtlackierungen konnen in unterschiedlicher Weise herge- 
5 stellt werden. Bevorzugt werden die in der deutschen Patentanmeldung 
DE 199 30 664 A 1, Seite 15, Zeile 36 bis 58, oder in der deutschen Pa- 
tentanmeldung DE 199 14 896 A 1, Spalte 2, Zeile 15, bis Spalte 3, Zeilen 
24, und Spalte 16, Zeile 54, bis Spalte 18, Zeile 54, beschriebenen Nass- 
in-nass-Verfahren eingesetzt. 

10 

Dabei werden die ublichen und bekannten Verfahren und Vorrichtungen 
zur Applikation und Hartung von Beschichtungsstoffen, insbesondere 
wassrigen Beschichtungsstoffen, angewandt. 

15 Aufgrund der hervorragenden Verteilung der Metallpigmente (A) in der 
erfindungsgemafien Pigmentpaste und ihrer Lagerstabilitat resultieren 
letztlich Mehrschichtlackierungen von hervorragender Farbtonstabilitat und 
Stabilitat der optischen Effekte. Die Mehrschichtlackierungen konnen da- 
her mit Vorteil fur die Originallackierung und Reparaturlackierung von 

20 PKW der Oberklasse verwendet werden. Vorteil hafterweise enthalten die 
erfindungsgemalien Beschichtungsstoffe, bezogen auf ihre Gesamtmenge 
zwischen 0,25 und 20 Gew.-% Pigmentpaste. 

Beispiel 

25 

Herstellunq einer pigmentfreien Beschichtunaszusammensetzunq B1 
57,4 kg einer walirigen Bindemittelmischung wurden mit 12,3 kg einer 
wSfirigen Melaminharzschlamme und 1,8 kg eines Acrylatharzzusates 
venmengt. 

30 Diese Mischung wurde dann noch mit insgesamt 6 kg ublichen Additiven, 
1 kg einer handelsublichen Mattierungspaste und 3 kg einer Talkumpaste 
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versetzt und innig vermischt. Abschliefiend wurde noch mit 4,5 kg Wasser 
und 0,5 kg Polyurethanverdicker versetzt und nochmals geriihrt. 

Herstellunq einer erfindungsgemaften Piqmentpaste B2 
5 Zur Herstellung der erfindungsgemalJen Pigmentpaste wurde wie folgt 
vorgegangen (die prozentualen Angaben sind Gew.-%): 
Zunachst wurden 1,8 kg Wasser (15%) mit 0,21 kg Viscalex HV30 (1 ,75%) 
vermischt. Dann wurden weitere 4,68 kg Wasser (39%) zugegeben und 
danach mit 0,26 kg 10%iger Dimethylethanolaminlosung (2,17%) versetzt. 
10 Sodann wurden 0,7 kg Surfynol (5,83%) und 0,25 kg Hydropalat 3037 
(2,1%) zugegeben. 

Die gesamte Mischung wurde dann fur 20 Minuten geriihrt. 
Als nachstes wurden 4,1 kg 65%ige chromatierte Aluminiumpaste 
(34,15%) zugegeben und die resultierende Mischung fur weitere 30 Minu- 
15 ten geriihrt. 

Herstellunq einer pigmentierten Beschichtunqszusammensetzung B3 
Zu 86 Gew.-% der pigmentfreien Beschichtungszusammensetzung B1 
wurden 12 Gew.-% der erfindungsgemafte Pigmentpaste B2 gegeben und 
20 die beiden Bestandteile unter Beimischung von 2 kg Wasser (2%) sorgfal- 
tig gemischt 

Die resultierende pigmentierte Beschichtungszusammensetzung war weit- 
gehend frei von Losungsmitteln, sehr gut transportfahig und wies eine 
25 hervorragende Lagerstabilitat auf. 
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Patentanspruche 



1. 

5 

10 
15 

20 2. 

3. 

25 



Von Bindemitteln und Reibharzen freie, wassrige Pigmentpaste, 
enthaltend, bezogen auf ihre Gesamtmenge, 

(A) 1 5 bis 40 Gew.-% mindestens eines Metallpigments, 

(B) 0,45 bis 0,75 Gew.-% mindestens eines nichtassoziativ wir- 
kenden Verdickers aus mindestens einem Methacrylatcopo- 
lymerisat auf Basis von (C r C 6 )-Alkyl(meth)acrylat und 
(Meth)acrylsaure, 

(C) 0,1 bis 0,4 Gew.-% mindestens eines organischen Amins. 

(D) 0,5 bis 8 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Tensids 



(E) mindestens 50 Gew.-% Wasser. 

Pigmentpaste nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der 
Verdicker (B) mindestens zwei unterschiedliche (Ci-Ce)- 
Alkyl(meth)acrylatmonomere einpolymerisiert enthalt. 

Pigmentpaste nach einem der Anspriiche 1 Oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Verdicker (B), bezogen auf seine Gesamt- 
menge, 40 bis 60 Gew.-% MethacrylsSure einpolymerisiert enthalt. 



4. 

30 



Pigmentpaste nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das organische Amin (C) aus der Gruppe der tertia- 
ren Amine ausgewahlt wird. 
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5. Pigmentpaste nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
tertiare Amin (C) aus der Gruppe der Hydroxyalkylamine ausge- 
wahlt wird. 

5 6. Pigmentpaste nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Hydroxyalkylamin (C) Dimethylethanolamin ist. 

7. Pigmentpaste nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Metallpigment (A) ein Aluminiumpigment ist. 

10 

8. Pigmentpaste nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie, bezogen auf ihre Gesamtmenge, mindestens 
52, insbesondere 54 Gew.-% Wasser enthalt. 

15 9. Pigmentpaste nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie, bezogen auf ihre Gesamtmenge 

(A) 34 Gew.-% eines Aluminiumpigments, 

(B) 0,53 Gew.-% eines nichtassoziativ wirkenden Verdickers 
aus mindestens einem Methacrylatcopolymerisat auf Ba- 

20 sis von (Ci-C 6 )-Alkyl(meth)acrylat und (Meth)acrylsaure, 

(C) 0,22 Gew.-% eines organischen Amins, 

(D) 0,61 Gew.-% eines nichtionischen Tensids, 

(E) 54 Gew.-% Wasser 
enthalt. 



25 



10. Verwendung der von Bindemitteln und Reibharzen freien, wassri- 
gen Pigmentpaste gemafi einem der Anspriiche 1 bis 9 fur die Her- 
stellung effektgebender oder farb- und effektgebender, wassriger 
Beschichtungsstoffe. 



30 
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11. Verwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
wassrigen Beschichtungsstoffe Wasserbasislacke sind. 

12. Verwendung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, 
5 dass die wassrigen Beschichtungsstoffe der Herstellung effektge- 

bender oder farb- und effektgebender Mehrschichtlackierungen 
dienen. 

13. Verfahren zur Herstellung eines effektgebenden oder eines farb- 
10 und effektgebenden, wassrigen Beschichtungsstoffs, bei dem man 

mindestens eine Pigmentpaste mit mindestens einem wassrigen 
Mischlack, enthaltend mindestens ein wasseriosliches und/oder - 
dispergierbares Bindemittel, vermischt und die resultierende Mi- 
schung homogenisiert, dadurch gekennzeichnet, dass man minde- 
15 stens eine von Bindemitteln und Reibharzen freie, wassrige Pig- 

mentpaste gemafi einem der Anspriiche 1 bis 9 in einer Menge 
verwendet, dass der resultierende effektgebende oder farb- und ef- 
fektgebende, wassrige Beschichtungsstoff, bezogen auf seine Ge- 
samtmenge, 

20 

0,1 bis 6 Gew.-% mindestens eines Metallpigments (A), 



0,05 bis 2 Gew.-% mindestens eines nichtassoziativ wirken- 
den Verdickers (B) aus mindestens einem Methacrylatcopo- 
25 lymerisat auf Basis von (Ci-C 6 )-Alkyl(meth)acrylat und 

(Meth)acrylsaure und 

0,02 bis 2,4 Gew.-% mindestens eines nichtionischen Ten- 
sids (D) 

30 



enthalt. 
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14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Bindemittel aus der Gruppe, bestehend aus statistisch, alternierend 
und blockartig aufgebauten, linearen, verzweigten und kammartig 
5 aufgebauten (Co)Polymerisaten von ethylenisch ungesattigten Mo- 

nomeren oder Polyadditionsharzen und/oder Polykondensations- 
harzen, ausgewahlt wild. 



15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
10 (eo)Polymerisate von ethylenisch ungesattigten Monomeren aus 

der Gruppe, bestehend aus (Meth)Acrylat(co)polymerisaten und 
partiell verseiften Polyvinylestern, insbesondere 

(Meth)Acrylatcopolymerisaten, und die Polyadditionsharze und/oder 
Polykondensationsharze aus der Gruppe, bestehend aus Poly- 
15 estem, Alkyden, Polyurethanen, Polylactonen, Polycarbonaten, Po- 

lyethern, Epoxidharz-Amin-Addukten, Polyharnstoffen, Polyamiden, 
Polyimiden, Polyester-Polyurethanen, Polyether-Polyurethanen 
oder Polyester-Polyether-Polyurethanen, insbesondere Polyester- 
Polyurethanen, ausgewahlt werden. 



20 
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